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RATISSIMA funt beneficia parata , 
facile occurrcntia,vbi nulla mora fuit, 
nili in accipientis verecundia, dixit ia- 
pientie ille fons L. Annius Seneca lib.2. 
cap. i.de Beneficijs. Inter prcclaras igi- 
turReuerendiflime Paternitatis tu$; ani. 
mi dotes, quibus te ornauit Altiifiinus, 
benefaciendi voluntas mirum in mo- 
dum excellit-, ac relucet , cuius ego tertis effc portum^ , 
nam cum nulla nobifeum intercederet nece/Titudo , nihi- 
lominus Paternitas tua mihi roganti , vt ex Orientalibus 
plagis, li quae in illis partibus facra extarent mufiua_> , 
illorum exempla tranfmitti curaret, mea: petitioni fl:a- 
timarrifit, ac me inclytae Bethlehemitanx Ecclefiae mu- 
iiuoruin operum, accuratiffime delineatorum , exempla- 
ti ditauit i idque non folum per quam celerrime , verunu 
fumma cum libcralitatc praeftitit, dum me ab omnibus 
•proifus impercfis , qua: haud leues nccc-fTurio fu£rc , reddi- 
ditimmunemiacpraeterea meum Cimelium San&iSepul- 
chri modulo, uonnullilquecuriofis illarum Orientalium^ 
partium rebus auxit . Quare animo reuoluens quid facere 
valerem , vt Mnemofynon hoc omnibus innotcl'ceret,cimi 
gratus animus inter virtutes omneslaudariffimus , ac res 
Deo,& hominibus grata, iucunda, bonique nominis fit.Do- 
cuitenim nos mellifluus Clareuallefis Abbasjln referedis 
gratijs virtm non tardum efle debere, non fegnem, fed ad 
/ingula dona gratias ajjcre.San&us vero loanncs Chryfo- 
ftomus hom-2 5.fupra Matthaeum dixit: Optima beneficio- 
rum cuftodcm clTe ipfam memoriam beneficioru,ac perpe- 
tuam confeflionem gratiarum . Proptcrea nolui a te mihi 
•collatum beneficium fub filentio prxterire , fed palam om- 
rnibus facere, & in grati animi teflera aliquid promere.Ciim 
igitur tuis facris ftudijs etiam illa naturalis philofophia? 
coniungas , propeereaque a me fcifcitaueris , an in Aca- 
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demia Phyfico-mathematica 9 qu* domi mea» iam a mul- 
tis habetur annis , fruftum aliquod incombuftibilis lini 
Amianti demonftratum fuerit > tua» huiufmodi petitioni 
ftatim rcfpondi , non fojum huiufce rei eadem in Acade- 
mia faepius periculum fuiflefadum ; verum etiam eiuldcm 
lini filandi modum a quodam Amico iam mc didicifio * 
quem publici iuris fa?pe facere decreueram , fcd vfque ad 
hodiernam diem diftuli , & vt curiofitati tuar pro viribus 
induigerem , & linum , & fruftulum, & chartam ex eadem 
materia confedam , tibi oftendi , & in fignum deuindio- 
nis mea? dono dedi . At pro maiori huius rei eruditiono 
quidquid eadem in Academia de ca rc diflcrtu fuir, & lini 
huiufmodi filandi modum, yix paucifiimis hodie norurru, 
tuis fub oculis ponere, tuique fub nominis aufpicio palam 
facere decrcui . Accipe igitur ea , qua? didurus fum , hi- 
lari, gratoque animo , .tanquam a deuindo corde j>rouc- 
nientia , 

Amiantus lapis cft, fic didus a gra?ca voce aVuarTOS , 
qua? a verbo fjudm originem ducit , quod maculare deno- 
tat. Propofitio vero ct priuationis fignum cft , fcilicct non 
maculare , quare Afiuxyfos idem fonat ? ac immaculatus 9 
Fortun. Licet, de Lucernis lib.2. cap. 14. 

Ab eifdcm Grarcis denominatur aicrflpg-ps , quod apud 
jpfos Calx dicitur , co quia in igne durat , ac candorem-» 
purificationemque in eodem, vt Calx, acquirit,» idem JLi* 
eet. lib. 3. cap. 27, 

Ncc defunt qui lapidem illum appellant 4 

Comaru fimilitudine.Alij vero Poliam,fiue am^roTtoXuty 
fpartopoliam denominant, quia tanquam linum netur . 

Latini vero linum viuum voc/tanr , quoniam in ignc-> 
minime extinguitur; quandoque vero linum Charyftiuin^, 
iiue Carpalium, aut Creticum denominant, a locis in qui- 
bus foditur, vt infra fufiiis dcmonftrabo , 


Quaa- 


Quando a fodinis eruitur diuerforum colorum appa- 
ret, nempe albi,fubalbidi, fubrubei, plumbei j quare non- 
nulli huiufmodicoloribusindufti, Amiantum credidero 
idem , ac alumen pluma; effe. At a veritate fe alienarunt , 
quoniam cofdem lapides minime periclitati fuere , vt ea- 
dem in Academia fa<5tum fuit. 

Huiufmodilapis,qui ad measperuenit manus, quatuor 
eft fpecicrum, cum ex quatuor diuer/is fodinis» diuerlis in 
locis fitis, erutus fit. 

Primus , quem mihi iam a pluribus annis tranfraific 
bon. mem. Carolus Fabritiusluftinianus, Epifcopus Ma- 
rianenfis in Corfica, longus cft , cum nonnulla fruftula^ , 
qua; ligneam formam habent, ad dimidij, & vitra, palmi 
longitudinem fe protendant, coloris fubalbidi,ad rufum 
tendentis . 

Alter plumbei coloris,ad argenteum appropinquantis,' 
mollior, breuiorque eft,cum in longirudine tres palmi vn- 
cias minime excedat.Lapis eruitur iflead Sextum Ligurij, 
vulgo Sejlri di Ponente :eumde-lapidem mihi tranfmitti ex 
illo loco curauit bo.me.LudouicusPercz Ord.Carmelit.in 
publico Romano Lyceo Theologia; Tedlor » cum propo 
fodinam eiufdem Religionis Patres Coenobium habeant. 

Tertius verd omnium infimus, veluti fquammis, vna 
fuper alteram impolitis , ad cepa: formam compofitus eft , 
terrei coloris in nigritudinem vergentis, intermixtis quan- 
doque nonnullis albis fuperficicbus, fiuc delineamenris, 
nonnullis verd nigris , alijs fubrufis, fiue terreis : in_» 
longitudinem vix ad duo minuta vncice palmi Romani 
pertingit , quare potius ad conficiendam chartam , quam 
ad nendum aptus videtur ; hunc a Paternitate tua Rcue- 
rendiflima accepi , quem e Cypro tibi tranfraifTum fuiflo 
aflcruifti . 

Cum haec exarabam fuperuenit R.P.Siluius Bocconus 
Monachus Cidercicfisjin feculo Paulus Bocconus nomina- 
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tus » vir appricn& in rebus naturalibus , pratfertim Botani- 
cis, eruditus, deque Academia optime meritus. Is mi- 
hi fignificauit, penes fe habere Amiantum, fibi Parifijs 
dum degeret, traditum , b Pyrcnatis montibus erutum^, 
cuius Amianti nonnulla fruftula mihi fucccffiue mifit. 
Amiantus ifte omnibus , quos vidi , longior eft , nam pal- 
mum Romanum «equat . Ab alijs vero in qualitate differt, 
nam cius filamenta craffiora , & alperiora funt . Ac dum 
ifta pralo fubijciebam,acceffit 111. & Eruditus Vir Paulus 
Maflfci Eques S. Stephani , qui mihi retulit etiam in Vo- 
laterranis montibus ipfum reperiri Amiantum. Harc bre- 
uiter de huiufinodi lapidis fpecicbus di^fta fint- Modo ad 
hiftoricos , qui de illo tranarunt , defeendo . 

Nimis tamen a breuitatis fcopo aberrarem, fi quidquid 
omnes dc huiufmodi celebri lapide fcripsere,enarrare vel- 
lem, eo magis, qu6 magis ipfi in idem incidere pundum ; 
quoniam ex vnico fonte hausere aquam , nempe e magno 
illo natura? Indagatore Plinio Seniore , quem Lanzius 
orat, pro Italia merito natOrae Bibliorhccariuin appellar. 
Laudatus igitur Plinius lib. i 9 .cap. f. de Amianto fic fa- 
tur: Inucntum iam efl , quod ignibus non abf umeretur. V i uu/n 
id vocant ardentcfquc in focis covuiuiorum ex eo vidimus 
mappas, /ordibus exujlis , fplendefcentes igni magis , quam 
pojfent aquis . Regum inde funebres tunica y corporis fauil- 
lam ab reliquo feparant cinere . Nafcitur in defertis , adu - 
JliJ 'que Sole India , vbi non cadunt imbres , inter diras /ere- 
pentes , ajfuefcitquc viuere ardendo , rarum inuentu , diffi- 
cile texu propter breuitatem .Rufus de catero color , fplen- 
defeit igni . Cum inuentum efl aquat pretia excellentium 
margaritarum . V ocatur autem d Gracis Asbefiinum ex ar- 
gumento natura . Anaxilaus auftor efl , linteo eo circunda* 
tam arborem , fur dis itlibus , & qui non exaudiantur , car^ 
di . Ergo huic lino principatus in toto orbe . 

Non- 


Nonnulla in hac Pliniana narratione animaduertenda 
funt i nam , quod fit rarum inuentu , ac in defertis» adu- 
llifquc Sole India», vbi non cadunt imbres , inter diras 
ferpentes , ac cum inuencum fuerit arquet pretia excellen- 
tium margaritarum , huicque principatum in toto orbo 
tribuat; haec Plini; a»uofortaffe accommodari polfentidico 
fortalTe , quoniam Diofcorides , qui Plinium longepra:- 
ceflit lib. y. cap. renarrat, Amiantum lapidem in Cypro 
nafei alumini fciflili perfimilem ; 8c quia mollis eft, ex illo 
telae conficiuntur , qua: populo admirationem prsbcnc > 
quoniam in igne politae accenduntur, flammamque con- 
cipiunt , nec ob id in aliqua fui parte comburuntur , fed 
fplendidiores euadunt.Ideo ex hoc Diofcoridis loco elici- 
tur, non foliim in India, verum etiam in alijs erui locis, vn- 
de tam rarus inuentu minimi erat, & per confequens tam 
excellentis pretii, vt Plinius exagerat . 

In hunc Diofcoridis locum notat Matthiolus, lapidem 
iftum non foliim in igne permanere , nec fuum amittere,# 
fplendorcm , fed fi ante coinquinatus fuerat , ex igne erui 
mundum, & fplendidum ; vocari Asbefton , quia in luccr- 
nispro ellychnio inferuit , nec foliim non exringui , do- 
nec gutta olei fit , verum etiam non comburi. Lapidem 
iftum neri , pe&i , & texi . Hieroclem feribere , Brachma- 
nes India: Philofophos ex eodem Iapide confecillc vertes » 
vt propriae diuinitatis porteris memoriam relinquerent . 
Subditex eode lapide olim funcftas etiam textas fuilfe ve- 
rtes , quibus Regum mortuorum cadauera amiciebantur, 
vt cum ipfa comburerentur, eorum cineres, ab illis ligno- 
rum dirtin&i remanerent, vt fepulturae tradi portent. Po- 
rtcaidem Matrhiolus praecitatum Plinium hallucinaturru 
fui fle redarguit , dum putat hafce telas ex quodam Indi- 
co lino confici, ac eiufdem Plini; fupra enarrata refert ver- 
ba , (obdens * affertu a Plinio partim vera,parcimfabulo- 
fa effe. Sed Marthioli pace,huiufinodi Plini; hallucinatio* 
nem , fiue fabulam > vt Matthiolus alTerit, minimi obfer- 
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uo* dum linum hoc ipfe Plinius Asbeftum vocat > quod 
idcmcft, ac Amiantus > vndc quaeftio dc nomine appellari 
poteft ; nam vox Asbefios grarce , inextin&us , fcilicet qui 
extingui nequit, latinc fonat;ficutdixi fupra calccm deno- 
tat, qua: in igne durat ; & idem Plinius lib. 37. cap. 10. 
feribit, Asbcfton in Arcadia: montibus nafei , colorifque 
ferrei c/Te . Qua» qualitates Amianto tribui poiTunt, ciim 
eundem lapidem, fiuc alium ab eodem non abiimilem efle 
putem, fed refpcdu regionum, fodinarumq; in aliqua par- 
te inter fc diferepare , vt in principio de quatuor Amian- 
ti fpeciebus , apud me extantibus cnarraui. Laudatus 
Plinius etiam lib. 36. cap.19. Amlanti meminit, aiferens , 
Alumini fimilem efle nihilque igne deperdere . Quare 
cum in igne duret , vt Asbeflos , ciufdem natura: iplunu 
efle fateri oportet « Cum igitur omnes ifti Scriptores ex 
antecedentibus defumpferint Audoribus, & praefatorum 
lapidum fpccics prat manibus minime habuerint, peritu- 
lumque de eis haud fecerint ( quod fi feciflent > vtiquo 
narrauiffent ) mirum propterea non cfl , fi aliqua in parte 
lapfi fuerint, quia oculares teftcs haud quaquam fuere i 
quare concludi poflemihi videtur, omnibus lapidibus, ex 
tcuuibus , ac mollibus fi!amentis,in igne perfidentibus, a 
natura compadis , tam Atnianti , quam Asbefti , fiuc lini 
viui , aut alterius vocis ,permancntiam in igne denotan- 
tis, nomen merito tribui,atquc aptari pofle. Multa copio- 
fiori calamo collegit diligens , & eruditus Scriptor Gcor- 
gius Agricola de natura foflilium lib. 5. vbificdcnoftro 
lapide ait: Sequitur Amiantus , qui quanquam ex lapide^» 
calcis , &gypfo non fiat , fed ex fui generis fncco : tamen . -* 
etiS propria efl natura. Amiantus vero ditius cfl-, quod ignis 
adeo non inquinet ipfius fplendorem y vt etiamfi in eum conij- 
ciatur fordidus , nihil deperdens , nitidus , &f plende fcens 
extrahatur . Idem vocatur Asbeflos^quod in lucernis ( fiunt 
enim ex eo thry allide s)femd accenfus non extinguatur y dum 
aliquid olei fuj>er erit : nam ignibus non abfumitur . ldenuj 


quit» pexit mulierum crinibus fimilis efi ( etenim in eant-* 
figuram formatus plerunque venditur ) d Zoroaftrc nomi - 
natur Bofiry ebites » quia caniciei hominis , alijs polia , afr 

alijs corfoides , quia . /parti canitiem interdum prafe fert » 
/par topo lia ; manibus netur , dr texitur , i quibufdam-» 

linum : dr quidem d Gracis Asbefiinum , r* Asbefie 
faflumfit : i Plinio viuum , ^00^ in /g>rr »0» f ole at mori : i 
Paufania Caryfiium , 700^ effodiatur ad Caryfium : 
dem que ad alumen fciffumfimilitudinem habet , i Quadri- 
gario alumen . Nafcitur autem in Belgica ad Namurum : /’» 
Bisfelda > »0» procul ab Ilfelda Monafierio : in Norici me- 
tallis fuaci : /0 Arcadia montibus ; Caryfium Euhoe s 
oppidum : in Scythia , in India , Aegypto . Color ipfi, vel 
candidus i vel cinereus > vel rufus, velferreui - Sapore 
differt ab alumine fciffo > ;m»j hoc afiringit , Amiantus pa- 
rum pungit linguam , minime vero afiringit . ^«0^ ^ yf. 
guram attinet , Amiantus iamfcif sus capillo affimilis efi y 

qui potefi fcin di bacillo « Quod ad naturam pertinet ■> non * 

aliter ac metalla humorem habet internum , ficcitatem ex- 
ternam .Quem humorem ignis , ^0/0 potentior efi eius calo- 
re , nequit conf umere : for des ad lapidem adhar entes con- 
fumere potefi . Ardentes , inquit Plinius, in focis conuiuio- 
rum ex eo. vidimus mappas ,f ordibus ex ufiis fplendefcentes % 
igni magis > ^0002 pofient aquis . ea oblita non ac- 

cendi > obfidione Athenarum fub L. Sylla Quadrigarius com- 
pertum feribit . Sed ipfe > vt dixi , alumen appellat. Quomo- 
do etiam Strabo videtur appellare , cum ait bitumen ardens 
alumine refiingui . Athenis in aurea Minerux lucerna __»> 
quam fecit Callimachus . inerat thry aliis ex lino Charyfiio > 
quod P a ufani as fc ript um reliquit. Vetus igitur efi& Atbe- 
nienfium exemplo multis in regionibus bodie vfitatum^j > 
Amianto vti ad. ellychnia . Idem lapis lauatur,peftitur > w** 
/«r -» texitur , tamctfi quia breuis, difficulter: conficiuntur - 
que ex eo non filum mappa » qualis efi Romae > etiam~* 

maw- 
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mantilia , f**(e in SaXonia Verebergi. Ex eo Braebmanei 
Inckrum Pbilofophos /ibi vefles confeciffe Hierocles fcripfit . 
Exeo etiam quondam funebres Regum tunica fiebant , qui- 
bus induti in rogos ardentes imponebantur ; vt corporum ci- 
nis d lignorum cinere fecretus , &feclufus in f e pulchro con- 
di poffet . Quamquam autem Plinius /cubat-, hoc linum ra- 
rum inuentu ejje , & cum inuentum fuerit aquare precia-» 
excellentium margaritarum : tamen hodie , quoniam eius 
copia extat in metallis Norici , fatis vili precio ven- 
ditur. 

Progrediar modo addiflerendum aliquid de lucernis 
perennibus, quae ex oleo , hoc a lapide extra&o, cum eiuf- 
dem lapidis ellychnio prf parabantur, vt aliqui enarrant ♦ 
Ad huiufmodi indagandam veritate iam a pluribus an- 
nis tentaui fi quid oleacei humoris ex eodem lapide extr a- 
here valeremipropterea oblongam cucurbitulam vitream* 
bene lutata, Amianto repleri iuffi, ac appofito fuo recepto- 
rio , claufifquc iundurts, ignem , feruatis gradibus, ac- 
cendi feci, & nil aliud ex eodem lapide exijt , nifi paucae 
bumidiguttulae,pociusexaere, quamex lapide, qui fic- 
ciflimae natura? eft , prouenientes. Experientiam hanc de- 
nuo reiterari mandaui, occafione, qua eadem Paternitas 
cua praefatum Cyprium Amiantum ad me tranfmifit , 
qui aliquem humorcm,cx afpeftu,in fe continere praefefe- 
rebat ; at incafium experientia cecidit , cum ex eo nihil» 
praeter tres , aut quatuor guttulas praedi&i humoris exie- 
rit, qui accendi nequit; cum aquea fubftantia fit. 

Vltcritis Ellychnium ex eodem lapide depurato con- 
feci ,quod immifium in oleo arfit, donec oleum , quo il- 
linitum fuerat , durauit , quo confumpto , non ob flante , 
qu6d in lucerna aliud fuiflet oleum , nihilominus ipfunu 
Ellychnium extin&um eft; idq ue in caufa eile putarerru » 
quia particulae lapidem componentes ita aridae , & mi- 
nutillimje fuot » vt nullos poros inter fc contineant 
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ad affligendum , attrahendumque oleum • Nam ad 
Solem obferuaui , habens prx manibus lapidem iftum_>, 
praeparatum ,& digitis eum frians , multas ex illo minu- 
tiffimas , ac lucidas partes argentei coloris , vifui vix per- 
ceptibiles, decidifle i quare hallucinari illos puto exifti- 
mantes , Ellychnia hoc ex lapide confici po/Tc , cum ac- 
tra&ionis fint expertia , quod necdTarium in eifdem eft. 

Periclitatus fum etiam hunc lapidem, illum expo- 
nendo ignis repercuflioni vitrearia? vftrina» per tres conti- 
nuas hebdomadas»qui poft praefatum tempus illaefus cua- 
iir , fed quid purpurei coloris contraxit . 

Etiam ligneam defumpfi virgulam, quam praeparato 
Amianti lino quaquaucrfum veftiui , adedvt nullurru 
ignis contattum fentire poffet, nihilominus eandcfa&O' 
lino ,brcui virgula in carbonem conuerfa fuit . 

Hinc fequitur, quod totum id r quod exardet, con- 
fumitur, at Amianti ignis tormento commifli nil depe- 
rit , quia non ardet, neque flammam reddit r & quamuis 
ignitus fiat,- attamen non comburitur. Confumitur ni- 
hilominus, dum eum accendendo, & contredando, aliqua 
fui partem amittit, quamuis fit paruilfima quantitas, quo- 
niam eundem tain ante , quam poft, iuiiidima bilance.- 
ponderant. 

His breuiter enarratis de Huius Salamandrae naturx>>. 
nunc ad proniiflum- filandi modum deuenio. 

Antequam lapis ifteneatur fequemi forma praeparari- 
dus e/i. Accipitur, & infunditur in aquam lapis, qu? fi cali- 
da fit, citius operatur, ibiq; per aliquod temporis fpatium, 
quod ad arbitrium cft , rn infufione relinquitur. Deinde 
manibus contre<5fcatur , pcrftringitur , & dilatatur, vt ex- 
ilio quaedam tenuiflima exeat terra , quae ad fimilitudi- 
oem albae eft calcis,qu*que lapidis filamenta inter fo 
coniunCla detinebat . Ex hac terra aqua dcnfa fit , & la- 
fiefeens , qua: proijcitur , & noua fuperinfunditur , & ite- 
rum manibus dilatatur , poftcaobft tingitur , & premitur* 
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vtex hifcejteratis operationibus ab omni purgetur calcei 
& hxc operatio fiet quinquies, fexics,& pluries,quia ma- 
gis linum abheterogeneis partibus purgatur* Succefliufc 
tota mafTa c vafc eruitur? & ipfum purgatur vas , quia io* 
fundo multa: heterogenejtates remanV.Experientia plura 
docebit .Lapidis filamenta, quae finii appellari poftunt>ex- 
panfa ponuntur fuper aliqupd capiftrum , fiue aliud fimi- 
ie , vt facile aqua percolari , & facilius ipfum Jinum cjtfic- * 
cari podit . 

Ex hifce quatuor Amianti fpcciebus meliorem inueni 
illam ex Infula Corfica , quia longa , & mollis cft > il- 
lam vero Cypriam omnibus alijs deteriorem j quia non-» 
ioliim omuium breuiflima , fed adeo dura eft > vt ante- 
quam in aquam ad dilTbluendum ponatur , ferreo piftillo 
in mortario oporteat tundi,& nihilominus difficile a terra 
feparaturjvnde ad nendum haud eft apta . 

Cogor hic ab inftituta oratione aliquantifper defle- 
vere, Paternitatique Tua: Reuercndiffima: fententiam_> 
meam exponere. Valde quidem dubito, lapidem hunc 
ad te ex Cypro tranfmifluin , ex illius genere non fuifle , 
qui netur, fed alium, vtcumque repertum ; namdeifto 
Cyprio fic meminit Pancirolus in filis rebus memorabi- 
libus titulo 4 . His , inquit , confcntanea effe videntur , 
qua de Cretico lino fcripfit Strabo lib. 10 . Id enim petram 
ejfe ait , quam attritam , capillamentis tantum remanen- 
tibus , excujfa terrea materia , peftinibus aptari , contex- 
tamque inde telam per optime confici . Eam autem ignes 
non vri j fed fordidatam in ignem proicftam emundari . 
Jpfeque adeo Podocattarus Cyprius Eques , qui nofiro hoc 
fecula de rebus Cyprijs An. MDLXV 1 . hifioriam prodidit , 
Linum Cyprium penes fe habitum V enet ys ofiendit , in-» 
ignem id inyciens , at ilUfum , ac perpurgatum , munda - 
t'. [fimum que inde recipiens . V erum illud magno efi miracu- 
lo , quod buiufmodi contexta tela non quidem ab herbis ori- 
ginem ducat , fed d lapide Amianto : qui in Cypro Infulas 

reper - 
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repertus , malleo contunditur i eontufus , excu/fa terrea. 
fuperfiuitate , capillamentis fuis , lini /pedem retinet > ;*r 
contexitur in telam. Idvijum in Podocattari adibus co- 
ram eximia virtutis viris , »0« paucis te/latur Porcachius 
tab. 2. Funeralium . Propter ea ex hoc Amianto linum- • 
confcftum , incombuflihile > v/ perpetuo lampadibus ar- 
deret in Baptijlerio fuo Rame C onfiantinus Imperator /la- 
tuerat , referente Dam./o in Silue/lro Papa . ,£?///« Z«- 

douicusViues infcholio ad D. Augufl. lib.i 1- de Ciuitate-l 
Dei pap. 6. te/latur fe Lychnia Parisi/s permulta vidijfe—» > 
qua lucernis femper ardentibus nunquam abf umerent ur * 
M antile quoque Louanij medio conuiuio igni datum , red- 
ditumque Domino mundius , /plendi di ufque, quam pojfct 
aquis , aut /megmatibus quibuslibet , prout literis hoc con • 
/sgnauitSimon Maiol.part.i. Dierum Canicul.colloqu.ro. 
fol.633. &/eqq. His non ab/imi lis , /i non idem plane fue- 
rit ■> lapis ille ad Cary/lum na/cens ^ quem incola pellunt , 
nent -y texunt . Inde mantilia conficiuntur egregii contex- 
ta . Ea vbi /ordefcunt , in flammas proiefta , non fccus 
emundantur , quam fi maculas aqua elueris . Mentionem 
huius facit M atthxus Raderus ( quem dum notas bafcc—» 
meas recenfeo , primum vidi) in commentar, ad Martial. 
Jib.q. Epigram.qy. Meminit Calius Rhod ; gin. & Ellychniy\ 
lino Curpafio- conflantis * & in id ignibus nullum omnino 
iusfuijje fcribit lib. 14. lefl* antiq.cap. 18. circa finem-» * 
Refert quo qu4 Plinius huic lino principatum in toto orbe -» 
.e/Je : eb‘ Linteo eo circundatam arborem fur dis i Ilibus? qui 
non exaudiantur , cadi . Haec PanciroJus . Acvnde di- 
fccflerat oratio rcucrtatur . Nuper dixi dc modo lapi- 
dem reducendi in linum > nunc > quaformii illud neatur» 
exponam. 

Primo loco referam ortenfwn mihi modum , qui talis 
eft: pcftines duo minuriffimis » ac tenuiifimisdentibus fu- 
mantur , vt in figura 1, & 2. ad inftar illorum, quibus car- 
minatur lana ad conficiendos pileos , fiuc pannos texen- 
dos » 
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dos . His Icuiflrmd carminetur Iinnm; deinde inter anrS<*- 
rum pe&inum extremitates ipfum Jinum claudatur» ita vc 
foris promineat, ipfiquc pc&incscoli vicem praeftent: fu- 
perponantur deinde ipfi pedines alicui mcnfa: , fiue fcatn- 
no»ibique firmentur, vt figura 3. fumatur poftea paruus , 
tenuifquc fufus» vtfigura 4»qui fuperius vncinunculh ha- 
bca^vt figura 5. & inferius verticulum, vt figura 6 .v t faci- 
le circumuolui poflit>fufusfubtilifilo induaturideinde vr- 
ccolum eam oleo oportet habere» vt figura 7.cum quo di- 
gitorum Indicis,& Policisrntcriorcs extremitates loco fa- 
liux illiniantumd hoc, vt primo loco cutis confeructor * 
quia Asbeftinum linum corrofiuum eft-& excoriat» fecun- 
do quia oleum ipfum linum mollius reddit , & ob id com- 
modius netur , quia facilius cum lino coniungitur . Acci- 
pitur ergo- ipfum filum, & vnitur cum lino vino, exiftente 
in pc. 5 tinibus,& circumuohiendo ipfum filum cum eoden» 
lino coniungitur, quod non fine maxima patientia, ac tardi» 
peragitur.Quado igitur faris fili profato lino vcftitu fuerit, 
porcruntex eodem formari, fiue texamenca , ital iccfet- 
fiue nafirir potent etiam teli ecnficij fed periculum 
de hac minimd fcci * Quando h?e confefta fuerint oleo li- 
x>iuntur,& proijciuntur in ignem, quae ftatim accenduntur» 
Jgnis denotat filum > & purum remonet amentum, fiuo 
lela . 

Sccundo-locodicam,qiiidinhoe nendo Tino experien- 
tia, qua: rerum omnium magiftraeft, me docuerit i natru 
vidi, quod linum Asbcfiiniun difficile filo vnitur» & c» 
difficilius, quo ipfum linum cfl breuius, vrfde, loco fili, 
linum commune fumpfi, quodappofitum colo, vtmoris 
.cft, & defumptis tribHS, vel quatuor filamentis liniviui, 
quae intermixra , & inferta in filamentis lini communis in-» 
hrfee implicantur, & circumuoluendo facilius vniuntur, & 
connc&untur > vnde filum ex hifce preueniens firmius, & 
durius ad texendum euadic* Quare pe&inibus vti , non eft 
opus, quia potius dilacerant > ac abbreuiant Amianti fila. 


quam vllam pra;ftent vtilitatem , at fudlcit ponere Asbc- 
ftinum linum in aliquo caniftro , flue menfo , illudque in_» 
parua diuidere filamenta, ad placitum, lino communi infe- 
renda . Et haec de modo nendi, nunc ad formandam char- 
tam me confero . 

Quando ifte abluitur Amiantus,& a calcc expurgatur, 
in vaiis fundo quatdam Amianti partes remanent, qug om- 
nibus alijsbreuiores fnnr, qujquc ab alijs fcparantunciim 
ob illarum breuitatem ad nendum minime fintapt£»cx hif» 
cc igitur partibus confueto modo charta formatur. 

Nunc fupcreft, vcaliquid breuiter exponam, quomo-* 
do Amiantus ifte ftc filatus , ac textus diu confeructur ; 
nam propter maximam eius ariditatem manibus cum con- 
tre&ando in tenuiifimas abit partes , vt fupra enarraui • 
Quare melius, vt conferuetur tela, fiue quodeumquo 
aliud opus ex Amianto confectum olpo iiliniendurru 
cft; nam oleum lapidis conferuationi mirum in moduiiL» 
prodeft. Ex hac igitur illinitione non foliim ipftus lapi- 
dis deducitur perennitas ; verum etiam quomodo lapidis 
incombuftibilitas demonftretur ; nam facilius ipfe accen- 
ditur lapis, flammaque attollitur, duratque donec totum 
oleum abfumatur ; vnde tela illa , quae ante accenfionem., 
olei inquinata , confpurcataque apparebat , poft combu- 
ftionem candida , & nitida cuadit; quae poftea Angulis vi- 
cibus ad conferuationcm , vt dixi , illinienda eft , flequo 
in feri nio fer uanda. 

Haec ego quaecumque flnt in publicum,in Paternitatis 
tua; Reuerendiifima: gratiam, expofui, tuoque nomini con- 
fccraui. Ea tu accipe eodem hilari vultu, bonoque animo, 
quo tibi dicata funt; & me amare perge . Vale. 
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